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La pr€sente invention a pour 6b jet de nouvelles compositions 
cosioStiqueB. capillaires en particolier pour laques et lotions de\. 
mises en plis contenant en tant que r^sine des copolymdres s$quenc€s* 

La Soci§t6 demanderesse a dgjSl propose 1' utilisation de noinbreux 
5 polym&res synth§tiques pour la rfieilisation de tels types de coiqposi- 
tion. 

La Soci^te deinanderesise a en particulier propose 1* utilisation 
de certains polymSces^ h6t§rpgdnejs de m&me que 1* utilisation de 
certains polym^res hoxnogdnes. 
10 La Socigtg demanderesse vient de ccmstater qu*il Stait figalenent 
possible de rgaliiser d'exoellentes con^sitions capillaires et no^ 
tannaent des laques et lotions de mises en plis en utilisant d'autres 
types de polymSres et notamment des polymSrefi sequences et plus 
particulidrement des polymdres bi-s§quenc68 ou tri-s§quenc6s d'iin 
15 type particulier. 

Comme on le verra pltis loin# ces polymSres pr^sentent un trSs 
grand int§r$t car il suffit de faire varier la nature des siSquences 
pour obtenir des polymfires ayant des propri§t6s diff^rentes* 

Cette particularitfi des polym&res s§quehc6s prSsente un grand 
ZOavantage notamraent pour la realisation de conpositipns sous forme 
de laques ou de lotions de mises en plis car, coinme on le saitf 
certaines sont realisteis en solution aqueuse ou hydroalcoolique et 
d'autres uniquement en solution alcoblique. 

On rappellera ci-dessous ce que 1* on' doit entendre par polymferes 
25s6quenc6s? il est en effet bien connu que les diff€rents monomSares 
entrant dans la realisation de copolymtoes peuvent s^agencer de 
dif ferantes fagons pour conduire ^ la foscmation de la chaXne poly 
mgrique et d^une £agon generale, les. precedes de polymerisation 
pcrmettent de s'orienter vers I'dbtention de tel ou tel type de 
30polym§res* ^ _ 

Bn particulier, avec un prbcede 'de polynerlsatioh bien deter- 
mine, 11 est possible d ' obtenir dds copolymgres dont les lajtifs 
monomSres sont groupes par esp^ce, ces groupements etant designes 
sous la denomination de "sequence" ou enpOTO de "^loc** 
35 De tels copolyinSres sont en general appeUs cQp61yn|&re8 sequen- 
ces. ^ ■ 

Les polyvSres sequences sont en general des bi-pblyjaSrcs com- 
portant deux ou trois sequences constituees dbacune 21 partir de 
monomerep identiques. . 
40 II est bien enteudu que le nonbre de sequenceis pent varier 

HB/S.i70 



2 



2296402 



10 



15 



selon les dlfffirentes utilisations envisagSes. 

Dans le cadre de la prSsente demande les copolymSres sont des 
copolymSres bi ou tri-s6quenc6s, c'est-a-dire que la distribution 
des motifs monomdres ou des sgquisnces sur la chatne polymSrique peut 
etre. reprSsentge de la fagon schSmatique suivante : 

XXX..,.XXXZZZ...ZZZ (I) 
ou de la fagon siiivante : 

XXX,..,XXXZZZ...Z2ZXXX,,,XXX (2) 

Iia prfisente invention a done pour 6b jet a titre de produit indus- 
triel nouveau une composition cosioStique capillaire en particulier 
pour laques et lotions de raises en plis caractiSris§e par le fait 
qu'elle contient dans un vghicule cosmgtique approprifi au raoins un 
copolymSre bi ou tri-sgquenc6 conqp^tant d*une part au xooihs une . 
sequence (A) correspondant St la f oinaule suivante : 



20 



-I— --"-^2 

I A 



r< 




r(HX), 



. dans laquelle : 

Y .repr§sente une. chaine hydirocarbonge» Batur§e de 2 d 4 atones 
' de carbone ou une chalne hydroearbon6e de 2 d 4 atones de carbone 
25 interrompue par des hfitfiroatomes tels que le soufxe ou I'oxygtoe, 

R^et Identiques ou diffSrents reprSsentent un Radical alcoyle 
de 1 d 4 atones , de carbonei 

n est 0 ou 1 et HX reprteente un acide minteal ou organique pris 
^ft^B le groupe constituS par : 1* acide dhlorbydrique, 1' acide bronr- 
30 hydriquet 1* acide lactique et !• acide acStique, 

et d* autre part au moins ime s^uence (B) resultant de la polyngri- 
satibn d'un nononSre polyxnfirisable par voie anionique* 

De fagon pr6f§rehcielle, la sSquence (B) , r§sultant de ia poly-r 
miSrisation d*un monomfere polymSrisable par voie anionique peut 6tre 
35 repr§sent$e par la formule ggn^raie suivante : ■ 



II 



40 



R" R" 

I r 



r 



- C ~ C— — -- 

1 1 

R» 

dans laquelle : 



c •-ca,- 
I 

R' 



R" 
I 

c- 

i. 
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35 



40 



R* eat prts dans le grov^ eonstdLtu§ par 




(vii: 



(viii) 



(Ix) 



^R" xrepr^sentant on 
atome d*hydrogdne 




CHX), 



(X) 



-COOR 



-COOH 



f R" repr^sentant xm 
^ radical n^thyle 



dans las^ubls : R^f R^r n et HX ont la inSme sigpnlfl^^ 
dessus, R^ reprgsente ime chatoe hydrocarbon^e, satnzte 6m 6 a 18 
atomes de carbone, R^ reprSsente un radical mfithirle on §thyle et R^ 
repr^sente una chalne hydrocaxbon$e saturte de 1 ft 18 atonies de 
carbone* 

Seion one fforme de irSallsation pr6£6rSe les radicaiix R« repr&*. 
sentent ceux dqnt les fbrimiles sont donnfes sous (i) et (Ix). 

Dans, one variante selon 1 •invention, la s6guenc4 .(i)) r^solte de 
la polyiniSrlsatloh de 1 • ojtyde d • ethylene et pent 6tre representee . 
par IsLfoxsoule sulvanteL t 
lil -^-i--OTCH..'K:Hi-<H^ 



' Dan9jania aiitaie varlanLte seloh 1 'invention la Mqu^ce (B) rdsulte 
de la polyifMSrlsai^on de l*hebcaiii6tBs^l--eyclortrlsU^ de I'dcta- 

inethyi-^Kiyplo^etrasllxyxane^ e^ peiit §tre representee par la fornole ; : 

snlvatnte i 
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He 



Me 



He 



.0 - Si ^ o 



r 



O - Si • O - Si - O- 

r 

Me 



r 

Si 

le 



he Me 

Si 1* on Be r^fdre aux fonmiles schematiques (1) et (2) ci-* 
dessus les polymSres bi et tri-s6quenc§s selon I'lnventlcm pewreat 
prendre les formes suivantes : . 

(i) AAA-BBB 

(ii) AAA-BBB-AAA ou 
;{iii)BBB^AAA-BBB 

dans lesquelles : la sequence (on les sSquences) A correfifoxid a 
celle de la fonmile I et la sequence (ou les sequences) B a celles 
de la fonaale II,III ou IV. 

Parmi les iBonomBres pouvant conduire a la formation des sequences 
A de fonrmle I on pent clter les monomferes suivants : 

les ingthacrylates de (Nr»-diro§thylamino)-2 §t^^ (N,M- 
di$thylamino)-2 fithyle, de /" (N,II-aiJn6thylamino)--2'^ Sthcwy^-Z 
§thyle et de C (H,K-di€thylaiidno) -2 V€thoxs7-2 fithyle- 

Pami les mononferes. pouvant conduire d la formation das. sequences 
B de fornrale II on peut citer les TOnoinferes suivants x ■ 

le styrtoe, le m6thyl-4 styrtoe, la vinyl'^2 pyridine son chlo- 
rhydrate et son lactate, la vinyl-4 pyridine, son chlorlqrdzate et 
son lactate, le para-dim6thylaminostyr6ne, son chlorhydratc et son 
lactate, les m§thacrylates de m§thyle, d*§thyle, de butgfle, d'hexyle 
d'octyle, de lauryle et de st^aryle, le mfithaicrylonitrlle* le 
vlnyl-2 furane et la N-mfithyl N-lauryl-mfithacrylamide. 

Lorsque R» dans la sequence B de f ormule II reprSsente une 
fonction acide carboxylique, cette f onction pent §tre neutralist 
a I'aide d 'une base xninSrale ou organique telle que I'^nmoniaque, 
la monofithanblamine, la di-«thaaiolamine, la trifithanoianlne, les ^ 
iso-propanolamines, la morpholine, l"amino-2 in§tbyi-2 pr^panol-1, 
l«amlno-2 m6thyl-2 propanedlol-1,3 ou encore salif ite aoas forme de 
eel de sodium, de potassium ou de magnfisium, \ 

pans une variante prgflSrentiisIle de l^inventlon le» fonctiims 
amines tertiaires des sequences A de f ormule I (n §taiit ^gal a 
z6ro) peuvent Stre quatemisges a 1 • aide d 'un agent de quatewilsa^ 
tion choisi par exemple dans le groupe constitufi par le sulfate de 
dim6thyle, le brdmure d'Sthyle et le {t-bromo 6t^ol. 

Le pourcentage des fdnctions amines tertiaires quaternisSes 
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peut var±er da O % 5. 100 %/ le taux de quaternlsatton 6tant chotsJL 
exk foncttpn de. la 4estlnatlon du polyro&re s€^iaric6. 

De 'in§Bi^ coimne la formula I le montre {n=,.l) .una partle qu ia 
totality des fonctlona amines tertlatres des sequences A de fonaule 
I peut fetre saltflfie a I'alde d'un aclde mineral ou organlquei 

Coxnme pour les fonctlons amine&r tertlalres quatemls6es le pour- 
centage dear fonctions 8all£i6eir't>eut varler de O d 100%. 

Aths^l les polymdres 86quenc§8 falblement qttiaternisi§8 bu saliflfis 
seront de preference utilises dans des laques aSrosols, alors que 
les polymSres sequences plus fortement quaternis.es 6u salifies seront 
de preference utilises dans des lotions, aqueuses du hydroalcoolirques 
de saises en plls* 

Les polds moieculalres des polymSres bl et tri-sequences utili-^ 
ses selon la presehte invention peuveiit varler dans de larges limites. 
15 lis sont generalement fixes en fonction de leur destination, c'e£ft-d 
dire soit pour des laques, soit pour des lotions de mises en plis. 

Les polymgres bi et tri-sequences selon la prfsente invention 
ont generalement un poids aoieculair© cpspris entre environ 1000 et. 
1.000.000, mais de preference cooq^ris entre 2000 et 300 .000. 
20 Comnie 11 a ete indiqiie ci-dessus, led coiopbisitipns selon l*in-> 

vention peuvent se presenter sous differentes formes et notamoent 
sous forzoe de lotions de mises -en plls/ sous fpirme de laiques ou en- 
core sous forme de conqpositions traitantes« 

A titae.d!exeniple, una laque aerosol pour cheveux peut §tre 
25 realisee en conditionnant dans une boinbe aerosol de O,2 d 5% en 
poids d*un polymgre sequence selon l*invention, de 0 ^ 35% et de 
preference de O a 25 % en poids d'un alcool et de 60 a 99,8 % en 
polds d*tra gaz propulseur liquefie sous pression, tel que le dichlo- 
rodifluoromethane et le trichlorof luorbmethane et leurs melanges. ' 
30 Sn tant qu* alcool, on utilise de preference I'alcbol eUiylique 

ou I'adcool isopropylique. 

Une lotion de Mse en plis selon 1 * invention, p^ut etre par exem- 
pie realisee en Introduisant dans une. solution, »iueuse ou .liydrpai-^. 'J 
coolique, ayant un titre de 6 t 60 % en alc6pi> de 6v2 k 10 % ^ poids 
35 d'un polymdre seG[uence selon I'lnventloii. 

Les compositions cosmetlques selon 1 * Invention peuyent . egale- 
ment contenlr des adjuvants cosmetii^ues conventlpimels;:te^ 
par f urns, des colorants, des pr§servateurs, des plastlfi.cmtd, des 
products epalsslssants, des.prodults -anionlig^ ou non- 

40 Ibnlques, des silicones pour ameilorer la brlllance. Oja..d.*.autres 
MB/S.170 
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r^slnes co&m€t£ques» ; ' • 

I.es excellehtes proprl§tfe cb^m^ttqiies des conposttlonis selbn 
1' invention, sont dues ^ la presence d'au nolns une sequence de 
formule I dans les poljfinSres bt et trt*s§queric§s. 
5 En effet les essais comparatlfs r6alls€s par la Socl^tg deman- 

deresse ont permts de montrer que lorsque cette sS^ehce de formule 
X 6talt remplac§e par d'autres sequences de structure difffirentesr 
les copolym&res s§quencis obtehus ne pouvaient Stre utilises dans 
. des coihposltions capillaires et notainment dans des . laques et lotiohd 
20 de nises en plis du fait de certaines prbprigtis incoaipatibles avec 
ces types de cojaposition. 

Les proprl6t6s des polyiiiSres bi et tri-s6quenc6s se ion 1' inven- 
tion sont en plus d'une excellente 50lubilit§ et stability dans les 
. vShicules des laques et lotions de mises en plis,de ne pas 8tre' . 
25 ou d*§tre trds faiblement sensibles d l*huiaiidlt§ ce qui permet d*e- 
viter de rendre la chevelure poisseuse et collante, de former un 
film souple stir les cheveux, les rendant ac^r^able au tpucher, ce film 
§tant f acilemient gliminable par sinqple brossage bu pelgnageT ' ' . ""• 
La prSse^nte invention a ggal^nent pour objet un procSdS de fixa- 
20 tion de la chevelure, ce proc€d€ consistant d appliquer une quantity 
sufflsante d*une composition selon. l*inyehtion, ^ enroulex les che- 
veux sur des rouleaux de mlse en plis et k si§cher la chevelure par 
apport ext€rleur de chaleur pendant un temps d* environ 3 -^ 20 minu- 
tes. 

25 Selon un mode particulier de realisation de ce proc$d$ la com- 

position est appliqute imm^diatement apr§s le rin^age les cheveux 
: ayant subi un shampooing • 

Bien que le procgd§ de preparation des polymdres sequences 
sbit connu, la Soci§te demanderesse rappelle les prihcipales stapes 
30 conduisant & leur formation. . 

Ces polymerisations sbnt de preference inltiSes par des amorceurs 
dits "anioiiiques", qui sont en general des metaux appartenant au 
premier groupe du tableau periodique des elements tels que le lithium, 
. le isodium, le potassium, etc*., ou dies composes! orgahiques de ces 
35-' .metaux. ' - 

On pent par exemple citer des con?>6ses tels que le dlphenylme- 
thylsodlum, le fluorenyl-lttMum, le fluorenyl-sodium, le haphtaiene- 
sodtum, le naphtalSne-potassium, le haphtaiene-llthium, le tetraphe<- 
nyl*-dlsodlobutane, le phenylisoprapyl potassium. 
40 Le choise des amorceurs de polymerisation est en effet trds 
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Ijspoactaiit :c9r U peznet: de d^texiQlner la istrueture du polxn^re 9^ 
quench. Atn&tr le naplLt^aldne^odtoo pejjpRt d'orleiitar la polpiSrl^ 
oration vere l*obtentlon 4*im copolyndre "trl-s^qaencg". Par contre, 
le ph^DYllsopropyl potasstam on la 'diphiS!i7lmetIiyl*^oaium piaxmetttent 
5 d*orlenter la polymerisation en vue de I'pbtention d'on polyn^re 
*bi-^6qnenc6"« 

Ces riSactions de polymerisation conduisant d la fomatiph 6b 
polym^res seqaenc^s ont lieu dans dea solvants aprotiques tela que 
par exenple le braz^ne, le tetrahydrofurane, le toltidne^ etc*.. 
10 D'nne fagon gfodrale, l*oibtentioai de polyndres sSqaencia s'effec- 

tue de la fa9on suivante. Tout d'abord, oh prepare une solntion de 
I'al&iorceur dans le solvant choisl puis I'on ajoute un des abnom6re8 
devant conduire d una des deux sequences, aprds polymerisation de 
ce monomdre, oh ajoute le siecottd monbmdre devant conduire d la tox^. 
15 mation de 1* autre sequence. 

Aprds la fin de la polymerisation , le poiym^re sequence est 
desactive d l*alde de quelques gouttes d'un solvant cohtenant des 
protons tels que le inethanol. . 

Comme it a ete indique ci^dessus, c'est le chbiz de I'amorceur 
20 qui oriente la fonnation d*un polymere bi-sequence ou tri^sequence • 
D*une fagon generale* la reaction conduisant a. la formation de 
oes polymeres sequences , est effsctuee 4 une tenperature d'environ 
- 70^C* Ces reactions de polymerisation en yue de I'obtention de 
polymdres sequences, ne peuvent etre evidemment effectuees Si I'aide 
25 de inonomdres comportant des hydrogdnes mobiles, de tels monomdres. 
pouvant §tre par exenple des acides, des amides, non stibstltues 
sur 1' azote, des alcools, des composes contenant ^s hydrpgdnes 
Or carbonyliques etc... 

En consequence, si l*on desire pbtenir des polymdres sequences 
^ coinportant dans una de leurs sequences, des fonctiohs acides, etc..«t 
11 est necessaire de partir de monomdres pouvant coh^hiire ulterleu- 
rement par reaction cbimique, d la formation de ce type de fonction. 
bans ce but, oh pent par exeiople partir de nonomdres possedant une 
* fonction ester. En effet, pw hydroly^ il. est possible d*6btenir 
35 les acides correspondants. 

Une telle fa^on de proceder peut etre employee lorsque I'cm 
desire obtenir des sequences constituees par des restes acide metha- 
..crylique.; 

Dahs le but de mieux faire/conprendre I'inventitm bn.va decrire 
40. laaintenant 2l titre d* illustration, et sans ancun GBtact&ce limltatif. 
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pluaieurs exemples de prfiparation de polymferes sequences, ainsi que 
plwsieurs exemples de conpositlon cosmgtique les contenant. 

BXKMRLES DE PREPARATION 
Copoivmferes bi-agguene^a 
Exemplea 1-8 j 

EXBMPLE 1 . Preparation d'an p Qlymare , 

m^thacrvlate de l aurvle- mgthaerylate At» 
H.N-diiBfithy;! ain<Ti»,9 
Dana un ballon de 4 litrea, muni d'«n agitateur n4canigue, d'une 
ampoule & brome, d'nn tube adducteur d 'azote, d'un tube plongeant 
capable de rfialiaer dee prfilfivements du mSlange rfiactionnel et d'ur. 
thermomStre, on introduit 2 litres de tStreOiydrofurane dlstillfi 
anhydre. Le ballon eat alora refroldi k une tempSrature de - 60'C, 
i 1 'aide d'un melange carboglace-mfithanol, 
15 L'enaemble de l'aK>areil ae trouve aous atmosphere d' azote, 

solgneusenent puriflfi. par ch^uffage 4 400»C en presence de feulllea 

de cuivre, leepurant d -azote 6tant egalenentpurififi par paaaage 
aur de la potaaae anhydre et aur du perohlprate de menneaium anhydre. 
Par l-ampoule & brome, on ajoute gputte a goutte, aous agitation] 
20 12.5 iDl d'une aolution de dlphfinylmfithyi^aodiua dans du tfetrahydrp- 
furane (0,8 mole par litre), puis-pn ajoute toujours apui ^agitation. 
100 g de mfithacrylate de lauryle pur en 15 minutea. 

Aprfea agitatipn, pn ajpute alpra en 15 minutea 6galement, & la 
meme tea«»6rature (-60«C) , 100 g de mfithacrylate de H, M-dimfithylami^ 
25. np-2 ethyle. 

La temperature monte 14g&reneht et d&a que I'exothermicite de la 
polymSriaation s'esto?Bpe. on dga active le polymfere bi-aeguehcg dont 
lea deux sequences aont constitufies par le pplymethacrylate de lau- 
ryle et le pplymethacrylate de N,».dimethyl-amlnp-2 ethyls. En gene- 
ral cette derni&re etape eat realiaeeH 1' aide de guelquea gputtes 
de methanpl. La aplutipn deyient alors pratiquement incolore, on 
distille le tetraljydrpfurane et le pplymSre residual est disaous 
dans du chlorpforae puis prfieipite par de 1 'ether de petiole. Apr6s 
deux diaaolutiona dans le chlorofprme et deux precipitatipns dans 
1 'ether de petrple le pplynSre est se^he spua presaion reduite. 

on obtient ainai le pplymfere bi-sequence attendu avec un rende- 
ment de 80 

^...^^^^^"^^P®-^^^*'*^^" "»ntre que le pplymdxe est constit:ti« 
45 % de^polymethacrylate de dimeth^lami«p-2^Sle et d^S^ d2 
pplymethacrylate de lauryle en pPids, ■ * °® . 

80 OOO ""^^^ a ete de r 
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Ce polymdre bl-s6quenc6 est soluble dans le mfilange Prfion 
11/12 (60/40) J 11 est de plus soluble dans l*aicooi absolu. . 

Ce polymdre bi-s6quenc§ peat 6tre quatemlsS par le sulfate de 
dlm^thyle et le polymSre ainsi obtenu est figalement soluble dans les 
5 Frgons et . 1 * alcool . absolu ainsi que dans le. melange alcool*-eau 50/50. 
Exemples 2^8 (voir tableau I) . . . . 

Ces polymdres bi-'s6guenc68 figurant dans le tableau 1 ont.^t6 
pr6pcLr§s selon le mSme mode pp^ratblre tel que d6crit isl-dessus a 
I'exenqple 1. 
10 CopolymSres trl"s6qUehc63 

Exe3ag>les 9-12 (voir tableau II) 

' Ces polymSres tri-s6quenc68 figurant dans 1^ tjable^Q II ont 6t€ 
pr^pargs selon le meme mode op6ratolr^ tel que d6crlt ci^-dessusH 
I'exeuq^le 1» . . 
15 CopolymSres quatemisgs ou salifi^s 
Exemple 13 

Dans un ballon de 500 ml on introduit 200 g de t§trahydrofurane 
distill^ anbydre et 40 g de poiym^ire s6queiic$ obtenu. selon I'exei&ple 
2. l^rds. dissolution conpidte du eopolymkre on introduit 3 ,2 g de 
?0 sulfate de dim^thyle distllU et la solution est agit§e pendant 

24 h a la tejq>§fature ainbiante. On distllle ensiiite le tfitrahydrofo 
rane sous pression r§dulte... 

On obtient ainsi avec un rendement de .95% un polyipSre sequence 
constltu^ de 27 , 9% de ngthacrylate d'hejiyle , 55 , 6 % de ngthacrylate 
25 de N,N-diin§thylainino-2 € thy le et 16,5% de mSthacrylate de N,N-diffl6-. 
thylainlno*-2 ^thyle quatemis^ d 1 'aide de sulfate de dimethyle. 
Exenrples 14- 21 (voir tableau III) 

Ces polymdres quatemiste figurant dans le tableau III ont 6t6 
prepares selon le lo&ne inode opgratoire tel que dScrit ql-dessus ft 
30 I'exen^le 13. 

Bxemples 22 et 23 (voir tableau III) : , 

Ces polymdares salifl§s ont ^g^ement 6tfi pr6pards selon le ni&ne 
node op^ratoire tel que d^crit H I'exesfile 13 d-^desdus; 
Dans le tableaulcl-aprds ; 
35 Les catalyseuics utilises sont les suivahts s ; 

a) bl|di6nsrl;jDSthyi sodluia 

b) PMhyl isoprppyl pbtiassium 

Les solvants ayant pernds de mesurer la masse moyenhe en nontore 
sont les sulvants : 
40 . c) tolutae 
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d) cyclohexanone 

* L' Introduction de l^oxyde- d»§thyl&ne est r§alis6e par barbo- 
tage h 60'*C pendant 4 heures^ j>uis le polyinSre vivant est disactiv§ 
avec de I'eau. 

* * Apr§s 1 * introduction de I'octaxngthylcyclo t€tra siloxane, 
la ten^rature est maintenue Bl 60*^0 pendant. 4 heurest puis le 
polym§re est dSsactiv^ avec db I'eau. 
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EXEMPLBS DB COMPOSITION 
BXEMPIiE A 

On prepare selon 1' invention une lotion de nise en plis 
pour les cheveux en pzoc^dant au lofilange des ingredients suivants : 
5 - Polymfere Bfiquencfi prgpar^ selon I'exenple 1, 2, 3, 7, 8, 13, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 Ott 23,..., .•••..i.., 29 

* Alcool ethylique. •«••.; 50g 

- Eau q.s.p,.. lOOg 

Aprds application de cette lotion sur la chevelure, les 
10 cheveuK sont enroul^s sur bigoudis de inise en plis et sbnt aoumis 
d un s^chage soud casque. On obtient ainsi une excellente sdse en 
plis, les cheveux sont sbiQ>lea et agr6ables au toucher. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1' invention une laqae pour cheveux en pxo-^ 
15 . cSdant au melange des ingredients suivants . « . ; 

- Polymdre sequence prepare; selon I'exemple 1, 2, 3, 4, 5, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 18 ou 21.... 8g 

- Alcool ethylique q.s.p.... lOOg 

259 de cette solution sont coxiditionnes dans une bonte 
20 aerosol avec 45 :g de trichlorof luoromethane et 30 9 de dichlorodif luo- 
roniethane. 
• EXEMPLE C 

€>n prepare seldi I'inventioh une laque pcnir les cheveux en 
procedant au melange des ingredients suivants : 
25 --Polyiadre bi-sequience prepare selon 1 'exes^le 1 . . . • ; . . • . • . ... 2g 
*9ti<^loro£luor(XDaethane*.««*.«.»...,.,.«.»«««..,.».. . 45g 
-Di^lorodif luoromethane-. • • • • . • • . 4d9 

EXEMPLB D 

On prepare selon I'invention une lotion de raise. -en plis pour 
30 les cheveux en. precedent au melange des ingredients suivants. : . 

- Pplyndre bi-sequence prepare selon l^exenple 2^ 3, 4, 13 ou 14 2g 
*" Alcool ethylique* « 50g . 
~ Eau- q.s .p. .«••••«.••.••.•-«•••• a a « lOOg; 

Aprte avoir sounds la chevelu 
35 les cheveux et on applique la loidon uM-£oriiie^ cheveux sont 

ehsuite enrouies sur bigoudis de inise en plis et on sgche. On obtient 
ainsi de belles boiicles presentant ttne excellente tenue da^ .Ie tenp 
EXEMPLB E 

On prepare sielon 1' Invention une laque pour .^ieveux en pro-*. 
40 cedant au melange des ingredients suivants : 
HB/S.I70 
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- Polym^re bl-sgquenc^ pr$par6 selon l*exeinple 2, 3, 4., 13 

ou 14 • 8g 

- Alcool ispiuropylique q.9.p. •••••• .1009 . 



25g de cette solution sont condltlonn§s dans une bonibe 
5 aerosol avec 45 9 de trichlorof luoroxn§thane et 30g de dichlorodlf luo- 
m§thane. 
EXEMPLE F 

On prepare selon !• invention une lotion de inise en plis 
pour les cheveux en proc^dant au mfilange des ingredients suiyants : 



IQ - Polymdre bi-s€quence prSpar^ selon I'exen^le l4',««* •••• 2g * 

- Alcool isopropyligue 50g 

- ^an g.s.p..ii.... ••••lOOg 

BXEMPLB G 

On prepare selon 1* invention une lotion de mise; en plis pour 
X5 les cheveux en proc^dant au mSlange des ingredients suivants i 

" PolyBiire bi-sequence prepare selon 1 * exeioople 16 • • 2g 

- Alcool ethylique •w.....* 50g 

- Parfvun • •••••••• • ^ » . • . • • .0,lg 

— Eauq.s.p.. •.••...•.•.•...•......•.•••••^009 

20 Immediatement aprds le ringage des cheveux ayant svht un 



shaxnpooingr. la lotion est appliquee sur l*enseinble de la chevelure. 
Les cheveux sont alors enrouies sur des rouleaux, de nise en plis et 
oil precede au sechage pendant 15 minutes. La mise en plis obtenue a 
une excellente tenue^ les cheveux etant brillahts et doux au toucher « 
25 EXEMPLE H 

On prepare une laque pour cheveux repondant a la fbrxmile 
suivante : 

«- Polymdre bl*sequence prepare selon l*exemple 2f 3, 4, 13 ou 14.. 2g 

- Trichlorof luoromethane • • • • • • • • .••.«..•.••••• 45g 

30 - *" Dichlorodifluorbinethane •••••••«•••«••»■ •••«*»»«o«»t««««»«»***«»« 40g 

EXEMPLE I 

On prepare une laque pour cheveux de la f agon, suivante : 
On proc&de au melange des ingredients suivants. : 

- PolymSre bi-sequenc€ prepare selon I'exen^le 15. 8g 

'35 *" Alcool ethylique q«s»p«* •••••• •••*•••••••••«••••*••••••••• ••••••iOOg 

• On introduit 25g de. la solution obtraue dans une boidbe ^ 

aerosol avec 45g de trichlorbfluoromethane et 30g de didhlorodifluo- 
romethane* 
EXEMPLE J 

40 On prepare une laque pour cheveux de la fagbn suivante : 
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Polymdre pr6par§ selon I'exenple 1, 2^ 3, 5, 11, 13# 16, . 

17 ou 21*. I.. ig 

r Trlchlorofluprom^thane.* •••••••••••»••• - • • • • 599 

- DlchlorodifluoromSthaiie. 399 

5 E3a5MPM K 

On pr6petre une laque poiir cheveux de la f agon suivante : 
.* Polym&re prepearS selon Vexemple 5 ou II... ••••••••••• • 29 

- Alcool isopropyliqpie 239 

-* Tritihloarof Ittoromisthane 4 59 

10 - Dlchlorodlfluorbaifithane.... 3O9 

EXEMPLE L 

* On prepare un6 laque pour dievectx de la f agon suivante s 

- Polymdre pr§par6 selon l^eacenqple 17. ••1#259 

- Alcool ^thylique... ••••.••,.•.•••••.•••••••••48,759 

15 - Proto^de d" azote (5 bars) •••• .•••.••• 29 

EXEMPLE M 

On prepare une laque pour cheveuz de la fajon . suivante s 
-Polym^re pr§parS selon I'exenple 21^^^ •••••••••.••••••• ••••••• I9 

- Alcool §thylique ......•••«••••••••••.•.•.••...••«••.... 49g 

20- ** Ga2 carbonlque (5 bars) .«..■...•'•.•.•.•..•«•.•.•..#••••.•.•••.•-' 29 

EaSMPLB N ' ■ 

On prepare une laque pour cheveuac de„la fagon. suivante i 

- Polvm^re pr6par6 selon X 'exeiople 21 • •••••••••••.••••.•.••.••• I9 

- Alcool isopropylique. . ... ..•.••••••• •.•.••.••.•.•.••. 49g 

25 **. Gas carbonique - (5 bars) •••••••••.•.•.•.•..••..•^••^.•••••'. •.•• ,lr 69 
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1. Composition cosmfitique capillaire , caract6ris6e par le fait 
qu'elle contient dans un v^hicule cosm§tique appropriS au moins un 
copolymBre bi ou tri-s6guenc6 coroportant d'une part au moins tme 
sequence (A) correspondant ^ la fomiule suivante s . ^ 

CH^ 



10 



15 



20 



(I) 



•0 - Y - N 



/ 

J 



,m) 



«2 



r(HX) 



«2 



dans laquelie : 

7 repr§sente une chalne. hydrocarbontef saturte de 2 k A atones 
de carbone ou unie chaine hydrdcarbon§e de 2 ft 4 atones de oarbone 
interron?>ue par des h§t§roatoines tels que le soufre ou I'oxygi^e, 

et identiquss ou diffSrents repr€sentent un radicid 
alcoyle de 1 a 4 atones de carbone, * . 

n est O ou 1 et BX repr^sente un acide .nin§ral ou orgaoiique 
pris dans le groupe constitufi par : 1» acide chlorhydrtque, 1' acide 
bronhydrique, 1 • acide lactique et 1* acide acgtique. ' 
et d* autre part au moins une sequence (B) resultant de la polymS- 
25 risation d'un nonom^re polyn^risable pax voie anionique. 

~ .2. Conqppsition selon la revendication 1, caractiirisfie par le 
fait que la sequence B correspond 1 la fomule 9§n§rale suivante : 
R- R- R- 



30 . 



(II)- 



R* 



R« 



dans laquelie : 

R" est pris dans le groupe constitud par i. 
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(lil) . c 



10 



(iv) 



II 



15 



20 



25 



30 



(vill) - CPN 



35 



(ix) - COOR 



40 (X) - COOH 



'Ei" repr^sentant uh 
'atome d'hydrogtoe 



^" reprgsentant 
radical n^thyle 
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dans lesguels : R^, R2 n et HX ont la in§me signification que dans, 
la revendication 1, repr^sente une chalrie hydrocarbonge , saturSe 
de 6 ft 18 atones de carbone, reprSsente m radical mfithyle ou 
ethyle et R^ reprSsente une chatne hydrocarbon€e saturSe de i i 18 
atomes de carbone. 

a.Cosiposition selon la revendication 1, caract^risSe par le 
fait que la sequence B correspond^ la fozimile saivante 



10 



15 



25 



30 



35 



40 



(III) 



O-CH^- CH^-O-CH^-CH^— 



-O-CH^-CH^-O-CH^ 



4. Composition selon la revendication 1# caract€ris§e par le 
fait que la sequence B correspond S la formole suivante : 



(IV)- 



i-O- 



Me 



ie 

Si- 

i. 



Me 



Si - 0 - Si - 0-^ 



Me 



5. Composition selon la revendication l> caractdristo par le 
fait que la s§quence A de formule I r^sulte de la polymerisation 
d'un monomgre tel que les mgthacrylates de {N,N-diingthyla!nino)*-2 
20 ethyle, de (N#N- di6thylamino)-2 $thyle, de nN,ll-dimgthyiaBdno)-2' 
$tho3cy|-2 ethyle et de |(N,N- di€thylaininp)*|r"-6th6ac^-^^^ 

6* composition selon l*une quelconque des revendlications 1 et 
5, caractdrisge par le f ait que lorsque n»o dans les sequences A 
de. fonaule I, les fonctions amines tertialres sont quatemis^es, 
a un taux compris entre 0 et 100 %, A I'aide d*un. agent de quater- 
nisation* 

7. Composition selon la revention 6, caract^risge par le fait 
que 1" agent de quatemisatlon eist le sulfate de dimgthyle, le 
bromurie d*€thyle ou le p-bromo §thanol« 

8. Cos^sition selon I'une quelconque des revendicatlons 1 et 
2, caract^ris6e par. le fait que les sequences B de formule I r^sul- 
tent de la polymerisation d'un monomdre tel que : le styrtoe, le 
inethyl-4 styr$ne, la vinyl-2 pixydine, son chlorhydrate et son 
lactate^ la vinyl-4 pyridine/ son chlorhydrate et son lactate/ le 
para-dimethyl- amihostyr&ner son chlorhydrate et son lactate, ies 
m§thacrylates de methyle, d*ethyle< de butyle,d'hexyle, d*octyle, 
de lauryle et de stearyle, le ralSthacrylpnitrilef le vinyl-2 furane 
et la N^mSthyl N^lauryi methacrylamlde. 

9» Conqposition selon 1* une quelconque des revendicatlons 1 et 
2, caract£ris€e par le fait que lorsque R'dans la sequence B de 
MB/S.170 
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fonnnle II reprgsente une fonctlon acide carboxylique cette fonc- 
tioh est neutralisge d I'aide d'une base mlnfirale ou organiquc telie 
que I'ammonlaque, la monoSthanolamine, la dl-6tJianolamlner la trl- 
^thanolamlne, les isopropanolamlxiesr la niorphol^ 

5 2 propanoi-1, l'aHdno-2 iDSthyl^2 propaxiedlolrl#3; bu encore saliflte 
sous f orme de sels de sodium^ de potassitaa on de ioagnSsltim 

lO^ Composition selon I'une quelconque des revendicattons prS- 
cSdentes, caractSrlsSe par le fait que le polyin6re bl ou trlrsSquencS 
a un poids nioUculaire oompris entre lOOp et l.pQO.OOQr mais de 

10 priSffirence comprls entre 2000 et 300.000. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendlcations prfi- 
c^dentes, sous forme de laques agrosolsr caractgrisSe par le fait 
qu'elle oontient entxe 6,2 et 5 % en poids d'au mDins un polyintoe 

. bi ou trl-86quenc68, de O & 35 % et de prSf §rence de O & 25 % en 
15 poids d»un alcool et de 60 h 99,8 % en poids d»un gaz prppulseur 
liqu6f i# SOUS! pression. 

12. Con^sition. selon l"une quelconque des revendications 1 1 
10, sous forme de lotions de mises en plis^ caractteisfie peu: la 
fait qu'elie contient, en solution aqueuse ou hydroalcoolique, 

20 ayant un titre de 0 a 60 % en alcool, de 0,2 a 10 % en poids d»au 
moins un polym&re bl 6u trl-sfiquencjS. 

13. Congposition selon 1' une quelconque des reve^ 
pr^c^entes, caractteisto twtr le fait qu'elle oontlent iSgalement 
des adjuvants cosxaStiques conventionnels tels que. des parfums, des 

25 colorants, des priservatieurs , diss plastlfiants, dej» prbdi^ti* ispais- 
sissants, des produits anioniques, cationiqaes ou ndn ioniques, 
des silicones ou d'autres rfisines cosmStiques. 

14. Proc§d§ de fixation de la dievelure, caract6ris6 par le 
fait que I'on applique sur les cheveux une quantity suffisante d'nne 

30 composition selon 1* une quelconque des revendications: 1 a 13, .^tt© 
l»on enrouie les cheveux sur des rouleaux de mise en piis et que 
I'on sSche la chevelure par apport extteieur de chaleur pendant un 
. tesgps de 3 a 20 minutes* 

15. Proc§d6 selon la revendication 13, caiact6ris6 par le fait 
35 qua la cbn^sition selon les revendications 1 a 13 est ^liqufie 

libmfidiisttement npx^a le rincage des cheveux ayant atibi un shaaqpbpin?^^ 
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